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Hiernacb findet ein Anwachsen dieser Exponenten mit 
den Langen statt. 

Der nach der Haecker’schen Formel gultige Expo- 
nent J hat nur fiir mittlere Werthe Gtiltigkeit; bei ver- 
haltnifsmiifsig kleiner Lange geht jedoch der betreffende 
Exponent bedeutend herab, wahrend bei relativ grofsen 
Langen derselbe sich der Einheit zu nfihern scheint, so 
dais in diesem Ealle die Momente im Verbaltnils der 
Querschnitte stehen; ein Resultat, welches sowohl mit 
der von Green entwiekelten oben erwalmten Formel, 
als mit der von Neumann und Kirchhoff entwiekelten 
mathematischen Theorie des Magnetisraus iibereinstimmt. 


IX. EinJUtfs von Text nr des Eisens nttf dessen 
Magnefismiis; von L Kiilp in Darmstadt . 


Ich theile hier zwei Versuchsreihen mit, welche ich an 
zwei Eisenstiiben von ungleicher Textur erhalten babe. 
Die Stabe waren 48" ,,n lang, ll mm dick und jeder einzelne 
wog 34,2 Grm. 

Stab I hatte ein korniges, Stab II dagegen ein ent- 
sebieden faseriges GefOge (beides an den Bruchflachen 
erkannt). Die Beobachtungen wurden in der Weise an- 
gestellt, dafs die genannten Stabe in einer Spirale von 
1600 Windungen inducirt und deren Momente an einer 
um 500 cm entfernten Wiedemann’sehen Spiegelbussole 
mittelst eines um 4 Meter entfernten Fernrohres mit Skale 
in der bekannten Weise abgelesen wurden. 

In den folgenden Tabellen sind in der 1. Columne die 
relativen Starken der durch die Spirale geleiteten Strome; 
in der 2. Columne die im Verhaltniss der beziiglicben 
Momente stehenden abgelesenen Skalenausscblage notirt. 
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Tabelle a. 
Stab I. 

(refuge: kurnig 


Relative 

Strom- 

stark en 

Die im Verhaltnifs 
der inducirten Mo¬ 
mente stehenden 
Skalenausschliige 

0,0874 

3,5 

0,1727 

8,5 

0,2962 : 

16 

0,4142 

23,5 

0,5984 

1 34 

0,7399 

43 

0,9260 

56 

1,0761 

65 

1,6642 | 
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Tabe 

lie 6. 

Stab 11. 

Gefuge: 

: faserig 

i 

a j) 

C *3? ql> iyD 

Relative 

JS ^ TT a 

S 

1 


Strom- 1 

> = 

starken 

1 

S'! 2 S 


O u z; ^5 

a £ Sc0 

0,0722 i 

4 

0,1907 j 

10 

0.3482 j 

19 

0,5317 j 

29 

0,7080 

41,5 

0,9067 1 

55 

1,0913 j 

65 

1,6642 1 

104 


Man ersieht hieraus das bemerkenswerthe Resultat, 
dais beide Stiibe fast geuau fur gleiche Stromstarken die- 
selben inducirten Momente ergeben batten, dafs somit 
die durchaus cerschiedene Structur dev beiden angewaudten 
Eisenstucke in kexner Weise die Grofse des inducirten Mo- 
menits beeinflufst haite . 


X* Leber den Durchgang dev Gase durch Fins - 
sigkeitslametlen; non Dr . Franz lixner , 

Privatdocenten in Wien. 

(Mitgetheilt vom Hrn. Vcrf. a. d. Sit?.b. d. Wien. Akad. Bd. 70.) 


§ i- 


hs ist eine bereits von Draper 1 ) oonstatirte Thatsacbe, 
dais eine Seifenlamelle, die das eine Eude einer soust ver- 
1) Diese Ann. Bd. XLIII. 

PoggeadortFa Annal. Bd. CLV. ^ i 



